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H kajibiiittcoAepxamHa KOMnoHCHT, 

o T Ji H tt a 10 m a H c « tcm, wto, 

C UeJIblO CHKXCeHKH BPCMCHH lUiaBKM 

H noBumeHHH pacxeKaeMocTH h '6jiecKa 
3ManH, ofta coAep«HT b KanecTse 
- Kaj|bi{HftcoAep«an(ero KOboioHeHTa CaSiO^ 
npH cneAywmeM cooTrtomeHHH koMnoHeii- 
tob, Mac,%:: . 

SiOa - . 8-32 



Ti02 

NajO 

Na^SiF^ 

CaSi03 
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12-20 
8-23 
7-17 
2-13 
15-46 



^ 1127861 
H3o6peTeHHe othochtch k cocTaBaM 



MHoroKajibiufeBux sMajieft h Moser 6brri> 
HcnQjibsoBdHo AHA sManHpoBaimii HSAe- 
jiHft 6biTa^ caHHTapHoil tcxkhkh. n^a- 
py^Moit dTopoHbi nocyAM. 5 

. HsBecTeH cocT.aB 3MajiH» cbnep^Ka* 
npdi, Mac.%: SiO^ 32-38; AP^O- 3r5; 
B^O^ 19-22; Na^^O li5-22; K^O 1,5-3; 
Tib2 3,5-6; ZrOj 3-4,5; PgO^ 1-4,5; 
CojOj 1-1,5; CaO 1,5-2,5; Na^SO. 10 
1,2-2,4. D O. 

HeAOCTHTKaMH 3Toro cocTaBa hbjihiot.* 
CH HeaucoKaH pacreKaeMocTb h 6ojib- 
nioe BpeMH nJiasKH. 

.Ha^H6ojiee . 6J1H3KHM k H30.6peTeHHio 15 
HBSineTCH cocTaB sMajiK, coAep^Kanpiit, 
Mac. %: SiOj 7-30; AP^Oj 10-25; 
B2O3 10-20; CaQ 8-16; Na^O 5-15; ' 
TiO^ 5-12; Na^SiF. 2-13;' . 
0,5.10 [23. . ^ ' , \ : 20 

HeAocraTKaMH HSBecTHorp cocTasa 
HnjiHioTCH HeBwcoKan pacTeKaeMocTb 
H 6jTecK noKpbiTH^r, a Taipice AJiHTejib- 
Hoe Bpenn njiaBK?!. 

UejiL K3o6peTeHHH - cHHsceHHe Bpe- 25 
MeHH luiasKH H noBiiimeHHe pacreKae- ! 
MOCTH H 6jzecKa 3MaJlH. 

Uejib AocTMriaeTCH tbm, ^to 3Manb, 
BKnio^aiomaH SiO^ , TiO^ , B^ O^, Af2 03, 
Na^O, Na^SiF^ h KajibUHiicoAepacainHft 3Q 
KOMnoHear, coagpjrkt b Ka^^crse 
KajibUHiicoAep«an(ero KOMnoHeHTa CaSiO^ 
iipH cjieA3nonieM cooTHomeHHH KOMnoHen-^ • 



KohmoHeHTU 



npoAOJiaceHHe Ta6ji. 



I 



CoAepscaHHe, Mac.%, b coc- 
rase ' 





1 


2 


I3 






12 


15,3 
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Na'jO • 


7 


12,2 


17 


13 




2 


9,8 


5 


13 


CaSiOg 


46 


27 


15 


17 



ttnn npKroTOBjieHHH sMajiH, HanpHMcp, 
cocraBa » 2 hs pacqera Ha 100 kp 
HcnoJibsywT cneAywame awxTHbie MarepHa- 
• jiu, Kr: 

niscoK KBapAeBufI . . 9 \ 

flsyoxHCb THTana 9,7 
Bypa KpHCTajuiHtiecKafl 41,9 

rHAPOOKHCb aJJWMHHHH 26 

HaTpHeBan cenHxpa 14; 8 \ 

HaTpHft KpeMHejiTopHCTbiji 9,8 
BojuiacToHHT 27 



TOB, Mac.%: 




SiOg 


8-32 


TiO^ 


3-11 


BjO^ 


12-20 




8-23 


Na^O 


7-17 


Na^SiF^ 


2-13 


CaSi03 


15-r46 



35 



40 



1 npeACTaBJieHbi KOKKpeTHue 
cocraBbi 3ManH« 

. 6 ji H u a 1 

KOMnOHeHTM 



CoAepacaHHe, Mac»%, b coc-J|5 
rase 1 

r-^„^Ll_Ii„J„L'' ] _^ 

Sibz 8 " "9*" ^32~ iz" 

TiQi 11 9,7 3 8 =50 



Ilocjie npeABapHtejzbKoro nepeKeuiH- 
BaHHA niHXTHbix MaTepHajioB toHTTy njia- 
BHT B o6bmHbK npoHSBOACTBeHHbK nexiax, 
HanpHMep, Ha 250 kp ^httu npn 1 1 00- 
1 180 C AO nojiHoro npoBapa c nocjieAyw- 
meft rpaHyjiKAHeft b boac . 

Jlnst npHroTOBJieHHH sManeBoro mjiH- 
kepa Ao6aBJiHioT k 100 Mac/ 4)pHTTbi 
4-5 Mac.' ti. rjiHHbi h 4^-50 nacn. bo- 

Abl H npOHSBOAHT paSMOJl AO TOHHHbl" 

8-12 eA« no npH6opy JlHceHKo. SanpaB- 
Ky mmncepa iipok3boaht nepeA HaHece- 
HHeM Ha npeABapHTejTbHo sarpynToBaH- 
^Hyw noBepxHdCTb Aeraiieft" noTamoM. Ha- 
HocHT ninHKep nyjibsepHsaoHeft. IIoKpbiTHe 
nocjie- cyioKH noABeprawT oSxHry b koh- 
BeftepHbK ne^ax npH 780-82(5*^0. 

CBo^lcTBa npeAJiaraeMbK cocraBOB 
M noKpbiTHli Ha HX ocHOBe npeACTaBJieHbi 
B Ta6ji. 2. 



3 



1127861 



4 

T a 6 ji;h u a. 2 



CBoftcTsa 



Tenneparypa 

lUiaBRHy 



BpeMH nJiasKH^ mhh . 

BjiecK (Kosib^HUfkeHT 
aepkajiBHoro oTpaxeHHH) 

nOKpblTHH, % 



1 

1100 
1120 
90-100 

58 ^ 



nzi 



CocTas 



HssecTHUft 



PacTexaeMocTi) npH 830 C, 

MM . 52 



1100 t150 1120 1150 
1150 ItSO 1150 1300 
100-110 110-120 105-110 135-180 



60 
50 



154 
48 



56 
46 



45-47 
40 



CocraBHTejib C.Bejio6oKOBa 
PeAaKTop H.Huojia TexpeA M.HaAb KoppeKxop A,06pyMap 

Saxas 8833/17 Titpax 468 IIoAnHCBoe 
BHHHIIH TocynapcTBeHMoro KOMHTeTa CCCP 
no. nejiaM H3o6peTeHHtt h otkputh^i 
• 113035, MocKsa, K-35, FaymcKas Ha6., a. it/5 ■ 



^numan unH "nareHT", r.Vxropofl, yji.ITpoeKTHaH, 4 



